(19) 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



lllllii 




(n) 



EP 1 099 437 A1 



(12) 



DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 



(43) 


Date de publication: 


(51) IntCI. 7 : A61K7/48 




16.05.2001 Bulletin 2001/20 




(21) 


Numero de depot: 00403044.1 




(22) 


Date de depot: 02.11.2000 




(84) 


Etats contractants designes: 


• Collette, Annlck 


AT BE CH CY DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LI LU 


94100 Saint-Maur des Fosses (FR) 




MCNLPTSETR 


• Simon, Jean-Christophe 




Etats d'extension designes: 


75012 Paris (FR) 




AL IT LV MK RO SI 








(74) Mandataire: Doressamy, Clarisse 


(30) 


Priorite: 12.11.1999 FR 9914225 


L'Oreal, 




D.P.I., 


(71) 


Demandeur: L'OREAL 


6, rue Bertrand Sincholle 


75008 Paris (FR) 


92585 Clichy Cedex (FR) 


(72) 


Inventeurs: 




• 


Lemann, Patricia 






94000 Creteil (FR) 





(54) Composition comprenant une substance f luorescente et une charge particuliere, utilisations 



(57) La presente demande concerne des composi- 
tions cosmetiques, en particulier de maquillage ou de 
soin de la peau comprenant i) au moins une phase gras- 
se comprenant au molns une partie non volatile et ii) au 
moins une substance fluorescente, ladite composition 
etant caracterisee en ce qu'elle comprend iii) au moins 
une charge ayant des proprietes «soft-f ocus» , le rapport 



de iii) sur i) etant dans unefourchette donnee. 

Les compositions cosmetiques contenant cette as- 
sociation sont particulierement efficaces pour eclairer le 
teint et presentent un effet enlumineur de la peau. De 
plus, elles sont douces a I 'application, facilement etala- 
bles, non-collantes et ne sont pas dessechantes pour 
la peau. 
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Description 

[0001] nnvention^ncemeunecomposfflo^ 

efftaace pour eclairer le teint. Ces compositions peuvent se presenter en particuller sous la forme de fond de e.nt. 
5 S Les expositions de fonds de' teint ont generalement pour objet d'unlfier ie teint : pour cela on ubhse des 
composes matLtes qui peuvent aider a estomper ies defauts de ia peau tela que >« » 
ndules.lesporesoulesvariationsdecouleur. Ces compositions matifiantes peuvent au ^'f ^^^/^"^ 
es oroblemes de brillance occasionnes par un exces de sebum et pour ameliorer la tenue du maquillage a long tonne 
se degrader vfeue.lement au cours de la journee. Elles donnent un aspect mat a la peau resultant 

io d'unpouvoirdiffusantdelalumiferealasurfacedelapeau. 

10003] Les compositions classiques dites matifiantes contiennent generalement assez peu d e corps gr«. Bes sent 
oeneralement constitutes de poudres adsorbantes du sebum et d'huile excedenta.re de la composrt.on ^-adsorbee 
oaMaTeTu PaS les poudres matifiantes d'origine naturelle ou synthetique, on peut crter notamment les charges 
els q' e le ta Mamidon. le mica , la silice. les poudres de nylon, les poudres de polyethylene, h P*M"£"» 
es DoMmethacMate de methyle). Ce type de charges presente Inconvenient de ne pas apporter a la peau un aspect 
natuml in don3un aspect p'oudreux voire platreux et tfaccentuer les defauts de la peau. De pk.s, >•"«*"«"» 
ies contenanl t sort gene'alement dessechantes a long terme et s'etalent difficilement. Leur effet matif.ant est peu 

folS! 6 Tn^Sgalement dans la demande EP-A-052 769 des compositions maWiantes apportant una couche 
ranslucide e? un aspect naturel a la peau maquillee. II s'agit de dispersions de particules sphenques dans tort 
aTas Sns un rappoJen poids charges/liant tres.specifique. Ces compositions peuvent etra dessechantes ; elles ont 
* I'etalement et a donne'un effet b.anchfesant a la peau en rafeon d'une forte concentrate 

rooSHl subsiste done le besoin de compositions cosmetiques et/ou dermatologiques permettant d'obtenir un teint 
application sur la peau. On recherche egalement un meilleur effet soft-focus, autrement drt. un effet flou qu. camoufle 
[™T2tmtd^^^ 

cornp enant un agent fluorescent d'avfvage egalement connu comme azurant opbque. <» Jg"'*^ B ™ 
tage d'intensifier reclat et d'aviver les teintes des compositions cosmehques les comprenant a I appl.catJon sur la peau 

W Ch L V aDemanderesse a decouvert de maniere surprenante qu'en associant a una *>^^^; 
chargepresentantdesproprietespa^^^^ 

des compositions dort la capacite a eclairer le teint etfeffet soft focus 6taient amel.ores. ^ . 

?0008] invention a pour objet une composition cosmetique, en particuller de maquillage eVou de «o.n, comprenant 
au moins une p„ase g'asse component une fraction non voiatile et au moins une charge .soft-focus., ladrte 
ionX,tcaL^^ 

de lacharge -soft-focus- sur lafraction non volatilede laphasegrasse estcompnsentre30 .70 et50 .50. de preference 
Sm imposition confere au teint une plus grande uniformite, une plus grande homogenefte. de la trans- 

oene alement libres ou compacted). Par suite une telle composition peut se presenter sous forme flu.de, sous forme 
\t^ 

composKion peut se presenter sous la forme dun fond de teint parexemplesousformeflu.de. en potou en SfJ ck de i laque 
rE ^pSquemert sous forme pateuse, ou de rouges a levres. typiquement sous forme sem.-sol.de (« gloss » en 
terminoloaie analo-saxonne, ou de rouges Slfevressousformesol.de, en stick. 

oS] TcTmposmon se on I'invention comprend une phase grasse comprenant une fract.cn nor ' volat.le _ 
So J Cettefractionnonvo.ati.epeu^^^^ 

tels que les huiles non volatiles, les cires, les gommes, les resines et/ou les corps gras pateux dong.ne an.male. 

pas a cette meme temperature. 
[001 4] Parmi les huiles non volatiles, on peut citer : 

i*c nnK/«ikvlfC jC~\ siloxanes et notamment ceux a groupements terminaux trimethylsilyle, de preference ceux 
' £n^ ^ on ^ dter ,6S Po^^thylsiloxanes lineaires et les 

alkylmethylpolysiloxanes tels que la cetyldimethlcone {nom CTFA), 
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- les silicones modifiees par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores, ou par des 
groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou amines. 

les huiies de silicone phenylees, notamment belles de formule : 

5 



10 



15 




dans laquelle R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle ou un radical aralkyle, n est un nombre entier 
compris entre 0 et 1 00, et m est un nombre entier compris entre 0 et 1 00, sous reserve que la somme est comprise 
entre 1 et 100; 

25 - les huiies d'origine animale, vegetale ou minerale, telles que I'huile de paraff ine t de vaseline, Je perhydrosqualene, 
la lanoline, I'huile d'abricot, I'huile de germes de ble, d'amande douce, de calophyllum, de sesame, de macadamia, 
de pepins de raisin, de colza, de coprah, d'arachide, de tournesol, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive 
ou de germes de cereales, la fraction liquide du beurre de karite; des esters d'acides gras et de polyol, en particulier 
les triglycerides liquides, le myristate d'isopropyle, I'huile de mygliol, le neopentanoate d'isostearyle, le palmitate 

30 d'ethyl-2-hexyle, I'huile de ricin, I'acetyl-citrate de tri-butyle; des alcools, en particulier roctyl-2-dodecanol ; des 

acetylglycerides ; des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools ; des triglycerides d'aci- 
des gras; des glycerides, les huiies fluorees et perfluorees ; 

- les composes amides, en particulier ceux decrits dans la demande PCT/FR98/01 077 comme le N-neopentanoyl- 
35 2-octyl-dodecylamine, le N-neopentanoyl-2-butyl-octylamine, le N-(3,5,54rimethyl-hexanoyl)-2-octyl-dodecylami- 

ne, le N-(3,5,5-trimethyl-hexanoyl)-2-butyl-octylamine, 

leurs melanges, 

40 [0015] De preference, la-fraction non volatile de la phase grasse de la composition selon I'invention comprend une 
ou plusieurs huiies choisies parmi I'huile de sesame, la lanoline, le myristate d'isopropyle, I'huile de mygliol, le neo- 
pentanoate d'isostearyle, le palmitate d'ethyl-2-hexyle, I'huile de ricin, I'acetyl-citrate de tri-butyle, l'octyl-2-dodecanol, 
le N-pentanoyl-2-octyl dodecylamine, les polydimethylsiloxanes et/ou leurs melanges. 

[0016] De preference, la fraction non volatile de la phase grasse est presente dans la composition selon I'invention 
45 & une teneur pouvant aller de 1 a 85%, de preference encore de 1% a 30%, en poids, par rapport au poids total de la 
composition. 

[0017] Parmi les cires, on peut notamment citer : 

- les cires d'origine animale, v6getale, minerale ou synthetique telles que les cires microcristal lines, la paraffine, le 
so petrolatum, la vaseline, I'ozokerite, la cire de Montan; la cire d'abeilles, la lanoline et ses derives; les cires de 

Candellila, d'Ouricury, de Carnauba, du Japon, le beurre de cacao, les cires de fibres de lieges ou de canne a 
sucre; les huiies hydrogenees concretes a 25 °C, les ozokerites, les esters gras et les glycerides concrets a 25 
°C; les cires de polyethylene et les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch; des huiies hydrog6n6es 
concretes a 25 °C; des lanolines; des esters gras concrets a 25 °C; les cires de silicone; les cires fluorees; leurs 
55 melanges. 

[001 8] On peut definir les composes gras pateux a I'aide d'au moins une des proprietes physico-chimiq ues suivantes : 
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- une viscosite de 0,1 a 40 Pa.s (1 a 400 poises), de preference 0,5 k 25 Pa.s, mesuree a 40°C avec un viscosimetre 
rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile MS-r3 ou MS-r4 a la frequence de 60 Hz, 

- un point de fusion de 25-70°C, de preference 25-55°C. 

5 [0019] Les compositions de Invention peuvent egalement comprendre des alkyl, alcoxy ou phenyl-dimethicones 
tels que, par exemple le produit vendu sous la denomination de "Abil wax 2440" par la Societe GOLDSCHMIDT. 
r0020] ' Les compositions selon ('invention peuvent egalement comprendre des resines de silicone comprenant une 
combinaison des unites R 3 Si0 1/2 , R 2 Si0 2/2 , RSi0 3/2 et SiO^, dans lesquelles R designe un radical alkyle ayant de 
1 a 6 atomes de carbone. 

10 [00211 On designe par n 1 I'indice de refraction moyen de la fraction non volatile de la phase grasse, cet indice de 
refraction moyen correspondant a la valeur spectrale moyenne de I'indice pour les longueurs d'onde de la lumiere 
visible, soit les longueurs d'onde allant de 380 a 700 nm. Cette mesure peut etre effectuee de facon classique a I'aide 
d'un refractometre, 

[0022] Les compositions selon I'invention comprennent egalement au moins une charge particuliere dite « sott-tocus » . 
is [0023] Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires 
ou non lamellaires, destinees a donner du corps ou de la rigidite a la composition, et/ou de la douceur, de la matit6 et 
de I'uniformite au maquillage. 

[0024] Par charge « soft-focus », on entend une charge qui en plus donne de la transparence au teint et un effet tlou. 
[0025] Cet effet soft-focus est lie a la reflectance spectrale de la charge. Pour une composition echantillon A donnee, 
20 j| peut etre defini par le rapport Th/Td, mesure a I'aide d'un spectrophotometre et d'une sphere d'integration par exemple 
placee derriere I'echantillon selon le protocole decrit dans I'exemple 1 de la presente demande, et dans lequel : 

- Th est la transmittance hemispherique de la composition echantillon : elle est def inie par le rapport entre I'intensite 
lumineuse recue par I'echantillon A et I'intensite lumineuse restituee par cet echantillon dans toutes les directions, 

25 

- Td est la transmittance directe de la composition echantillon : elle est definie par le rapport entre I'intensite lumi- 
neuse recue par I'echantillon et I'intensite lumineuse restituee par cet echantillon dans le meme axe, 

[0026] Pour des compositions cosmetiques classiques ne presentant pas d'effet soft-focus, ce rapport Th/Td est 
30 generaiement tres inferieur a 2. Les compositions selon I'invention ont de preference un effet soft-focus, c'est-a-dire 
un rapport Th/Td mesure comme dans I'exemple 1 de la presente demande, allant de 1 a 3, de preference encore 
allant de 1 ,7 a 2,3, et ce pour une valeur de Th proche de 100%, c'est-a-dire pouvant aller de 70% a 100%. 
[0027] La transparence d'une composition donnee ou encore son effet soft-focus peut egalement etre mesuree par 
colorimetrie dans le systeme (L, a, b) dans lequel L represente la luminance, a represente I'axe rouge-vert (-a = vert, 
35 + a = rouge) et b represente I'axe jaune-bleu (-b =bleu, +b =jaune). AE, qui mesure la variation de couleur totale AE, 
est calcule a partir des variations AL, Aa et Ab selon la formule suivante : 



40 



AE = 7(AL) 2 +{Aa) 2 4-(Ab) 2 

[0028] Plus le AE est eleve, plus la composition esttransparente et meilleur est son effet soft-focus. Les compositions 
selon I'invention presentent de preference une valeur de AE superieure ou egale a 30, de preference encore superieure 

ou egale a 45. . 
[0029] On designe egalement par n 2 1'indice de refraction moyen de I'ensemble des charges «soft-focus», cet indice 
45 de refraction moyen correspondant a la valeur spectrale moyenne de I'indice pour les longueurs d'onde de la lumiere 
visible soit les longueurs d'onde allant de 380 a 700 nm. Cette valeur de n 2 est generaiement decrite dans des ouvrages 
tel que le « Handbook of Optical Constants of Solids », Edward D. Palik, 1985, editions Academic Press. 
[0030] De preference, dans les compositions selon I'invention, on a : 

50 0<ln 1 - n 2 l <0,3 

et de preference encore : 
55 0<\n A -n 2 l£0,15. 

[0031] De preference, au sens de la presente invention, une charge « soft-focus » est une charge choisie parmi les 
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charges conferant a la composition au moins I'une des proprietes suivantes : 

- 1 °) le rapport ThfTd, mesure comme dans I'exemple 1 de la presente demande, va de 1 a 3, de preference encore 
va de 1 ,7 a 2,3, et ce pour une valeur de Th proche de 1 00%, c'est-a-dire pouvant aller de 70% a 1 00%, 

5 

- 2°) AE est superieur ou egal a 30, de preference encore sup6rieur ou egal a 45, 

- 3°) 0<ln 1 - n 2 l <0,3 et de preference encore, 0^ - n 2 l £0,15. 

10 [0032] De preference encore, la charge «soft-focus» selon i'invention est choisie parmi les charges conferant a la 
composition selon I'invention I'ensemble de ces proprietes. 

[0033] De preference, dans la presente invention, la charge « soft-focus » est choisie parmi les charges verifiant la 
relation suivante : 



CPVC - 30%(CPVC) < CPV < CPVC - 10%(CPVC) 



dans laquelle : 

20 CPV=^X100 



25 - V est le volume total de la charge, 

V est le volume de la fraction non volatile de la phase grasse, 



et 



cpvc= vWh x10 ° 



35 . Vh est le volume de la fraction non volatile de la phase grasse juste necessaire pour combler les interstices entre 
les particules de la charge. Vh est encore appele la prise d'huile : il peut etre mesure par exemple selon la norme 
americaine ASTM D281-84. 

[0034] La CPV est la concentration pigmentaire volumique de la charge. 
40 [0035] La GPVC estla concentration pigmentaire volumique critique (CPVC) de la charge. 

[0036] De preference, les charges «soft-focus» ont une taille moyenne des particules inferieure ou egale a 15 mi- 
crons. De preference encore, ces charges sont non spheriques. 

[0037] Les charges « soft-focus » peuvent etre de toute nature chimique. Elles peuvent ainsi etre choisies parmi la 
silice, le talc, les composites silice/Ti0 2 ou silice/oxyde de zinc, la poudre de polyethylene, la poudre d'amidon, la 
45 poudre de nylon, les poudres de copolymeres styrene/acrylique et/ou ieurs melanges. 

[0038] On peut ainsi obtenir un fond de teint qui comprend peu de pigments mais qui camoufie bien les micro reliefs 
de la peau. Cette composition presente des proprietes de soft-focus, autrement dit, lorsqu'on I'applique sur la peau, 
elle donne un effet fiou qui camoufie les micro-reliefs de la peau. 

[0039] Parmi les charges « soft-focus » convenant particulierement bien a I'invention, on peut citer le talc de granu- 
so lometrie (ou taille moyenne des particules) 1 ,8 micron vendu sous la denomination commerciale « Talc P3 » par la 
societe Nippon Talc, la poudre de nylon 12 vendue sous la denomination « Orgasol 2002 Extra D Nat Cos * par la 
societe Atochem, les micro-billes de silice vendues sous la denomination « SB-700 » ou « SB-150 » par la societe 
Miyoshi. 

[0040] Dans une forme particulierement avantageuse de realisation de I'invention, la charge «soft-focus» est du talc 
55 de taille moyenne des particules inferieure ou egale a 3 microns. 

[0041] De preference, la charge « soft-focus » est presente dans la composition a une teneur allant de 0,1 a 20%, 
de preference encore de 8% a 15%, en poids par rapport au poids total de la composition. 
[0042] Les compositions selon I'invention comprennent egalement une substance fluorescente. 
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[0043] Les substances fluorescentes sont bien connues de Thc-mme du metier. Elles peuvent etre des pigments ou 
des colorants. Par pigments, on entend des particules, minerales ou organiques, insolubies dans la composition. Par 
colorant, on entend des composes chimiques solubilises dans la composition. Les colorants peuvent etre hydrosolubles 
ou liposolubles Les substances fluorescentes sont par exemple decrites dans « Luminescent materials (fluorescent 
daylight), Encyclopedia of Chemical Technology, Kirk-Othmer", vol 14, p. 546-569, 3™ edition, 1981, Wiley. 
[0044] Au sens de la presente invention, on entend par substance fluorescente une substance qui, sous Peffet de 
rayons ultraviolet et/ou de la lumiere visible, re emet dans le visible la portion de lumiere qu'elle a absorbe sous la 
meme couleur que celle qu'elle reflete naturellement. La couleur refiechie naturellement est ainsi renforcee par la 
couleur re emise et apparait extremernent brillante. 
10 [0045] Comme substances fluorescentes inorganiques utilisables dans la presente invention, on peut par exemple 
citer celles decrites dans la demande JP05-117127 et en particulier les substances fluorescentes inorganiques a base 

d'oxyde de zinc. . 
[0046] Comme substances fluorescentes organiques utilisables dans la presente invention, on peut citer les pig- 
ments fluorescents a la lumiere du jour : ces pigments sont generalement fabriques a partir de colorants fluorescents 

15 qui sont prealablement dissous dans une resine support afin d'obtenir une solution solide laquelle est ensuite broyee 
en une poudre de particules de resine presentant des proprietes fluorescentes. La preparation de tels pigments fluo- 
rescents est ecrite dans EP 0 370 470, US 2, 851 , 424, US 3, 711 , 604, US 3, 856, 550 et US 2, 938, 878. 
[0047] Les pigments fluorescents convenant particulierement bien a la presente invention peuvent ainsi etre choisis 
parmi les resines colorees de polyamide et/ou de formaldehyde/benzoguanamine et/ou de melamine/formaidehyde/ 

20 sulfonamide, parmi les co-condensats aminotriazine/formaidehyde/sulfonamide colores et/ou parmi les paillettes po- 
lyester metallisees et/ou leurs melanges. Ces pigments fluorescents peuvent aussi se presenter sous la forme de 
dispersions aqueuses de pigments fluorescents. 

[0048] Comme pigments fluorescents convenant particulierement bien a la presente invention, on peut citer le co- 
condensat aminotriazine/formaldehyde/sulfonamide fluorescent colore en ros de taille moyenne des particules 3-4 
25 microns vendu sous la denomination commerciale « Fiesta Astral Pink FEX-1 » et le co-condensat aminotriazine/ 
formaldehyde/sulfonamide fluorescent colore en bleu de taille moyenne des particules 3-4,5 microns vendu sous la 
denomination commerciale « Fiesta Comet Blue FTX-60 » par la societe Swada ou encore la resine benzoguanamme/ 
formaldehyde recouverte de resine formaldehyde/uree et coloree en jaune vendue sous la denomination commerciale 
« FB-205 Yellow » et la resine benzoguanamine/formaldehyde recouverte de resine formaldehyde/uree et coloree en 
30 rouge vendue sous la denomination commerciale « FB-400 Orange Red » par la societe UK SEUNG CHEMICAL, la 
resine polyamide coloree en orange vendue sous la denomination commerciale « Flare 911 Orange 4 » par la societe 
Sterling Industrial Colors. 

[0049] Lorsque les substances fluorescentes organiques sont blanches, on les appelle egalement des azurants 

optiques. , 
35 [0050] Les azurants optiques sont des composes bien connus de I'homme du metier. De tels composes sont decrits 
dans "Fluorescent Whitening Agent, Encyclopedia of Chemical Technology, Kirk-Othmer*', vol 11, p. 227-241, 4^e 
edition, 1994, Wiley. 

[0051] On peut plus particulierement les definir comme des composes qui absorbent essentiellement dans- 1 U VA 
entre 300 et 390 nm et reemettent essentiellement entre 400 et 525 nm. 
40 [0052] Parmi les azurants optiques, on peut plus particulierement citer les derives du stilbene, en particulier les 
polystyrylstilbenes et les triazinstilbenes, les derives coumariniques, en particulier les hydroxycoumarines et les ami- 
nocoumarines, les derives oxazole, benzoxazole, imidazole, triazole, pyrazoline, les derives du pyrene et les derives 
de porphyrine et/ou leurs melanges. 

[0053] De tels composes sont facilement disponibles commercialement. On peut citer par exemple : 

- le derive stilbenique de naphto-triazole vendu sous la denomination commerciale « Tinopal GS », le di-styryl-4,4' 
biphenyle sulfonate di-sodique (nom CTFA : disodium distyrylbiphenyl disuifonate) vendu sous la denomination 
commerciale « Tinopal CBS-X », le derive cationique d'aminocoumarine vendu sous la denomination commerciale 
« Tinopal SWN CONC. » , le 4,4 , -bis[(4,6-dianilino-1 ,3,5-triazin-2-yi)amino]stilbene-2,2' -disuifonate de sodium ven- 

50 du sous la denomination commerciale « Tinopal SOP «, le 4,4'-bis-[(4-anilino-6-bis(2-hydroxyethyl)amino- 

I.S.S-triazin^-yOaminolstilbene^^-disulfonic acide vendu sous la denomination commerciale « Tinopal UNPA- 
GX», le 4,4'-bis-[anilino-6-morpholine-1 ,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene vendu sous la denomination commerciale 
« Tinopal AMS-GX », le 4,4-bis-[(4-anilino-6-(2-hydroxyethyl)methyl amino-1 .S.S-triazin^-yOaminojstilbene^,^- 
disodium sulfonate vendu sous la denomination commerciale « Tinopal 5BM-GX », tous par la societe CIBA Spe- 

55 cialites Chimiques, 

- le 2,5 thiophene di-yl bis(5 ter-butyl-1 ,3 benzoxazole) vendu sous la denomination commerciale « Uvitex OB » par 
la societe CIBA, . 

- le derive anionique du di-aminostilbene en dispersion dans I'eau vendu sous la denomination commerciale « Leu- 
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cophor BSB liquide » par la societe CLARIANT, 

- les laques d'azurant optique vendues sous ia denomination commerciale « COVAZUR » par la societe WAC- 
KHERR. 

5 [0054] Les azu rants optiques utilisables dans la presente invention peuvent aussi se presenter sous ia forme de 
copolymeres, par exemple d'acrylates et/ou de methacrylates, greffes par des groupement azurants optiques comme 
decrits dans la demande FR99-1 0942. 

[0055] Les azurants optiques preferentiellement utilises selon I'invention sont le 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1 ,3,5-triazin- 
2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulfonate de sodium, le 2,5 thiophene di-yl bis(5 ter-butyl-1 ,3 benzoxazole), le di-styryl-4,4' 
10 biphenyle sulfonate di-sodique et/ou leurs melanges. 

[0056] Dans la presente invention, de preference, les substances fluorescentes sont choisies parmi les pigments 
fluorescents organiques. 

[0057] Les substances fluorescentes sont de preference presentes dans la composition, a une teneur allant de 0,1 
a 20%, de preference de 0,1 a 15%, de preference encore de 0,5 a 3% en poids, par rapport au poids total de la 
15 composition. 

[0058] La phase grasse des compositions selon I'invention peut eventuellement comprendre en outre des huiles 
volatiles. 

[0059] On entend par huile volatile, tout compose susceptible de s'evaporer au contact de la peau. De preference, 
on utilise des huiles dont le point eclair est suffisamment eleve pour permettre ['utilisation de ces huiles en formulation. 
20 [0060] Ces composes volatils peuvent etre choisis en particulier parmi les huiles hydrocarbonees et/ou les huiles 
siliconees, cycliques ou lineaires, seules ou en melange. On peut ainsi citer les huiles siliconees volatiles, telles que : 

- les silicones volatiles cycliques ayant de 3 a 8 atomes de silicium et de preference de 4 a 6. II s'agit par exemple 
de-la cyclotetradimethylsiloxane, de la cyclopentadimethylsiloxane ou de la cyclohexadimethylsiloxane, 

25 

les cyclocopolymeres du type dimethylsiloxane/methylalkylsiloxane, tels que la SILICONE FZ 3109 vendue par la 
societe UNION CARBIDE , qui est un cyclocopolymere dimethylsiloxane/methyloctylsiloxane, 

les silicones volatiles lineaires ayant de 2 a 9 atomes de silicium. II s'agit par exemple de I'hexamethyldisiloxane 
30 ou un PDMS de faible viscosite (1 cSt). On peut encore citer les alkyltrisiloxanes tels que I'hexylheptamethyltrisi- 

loxane ou I'octylheptamethyltrisiloxane. 

[0061] On peut egalement citer les huiles volatiles hydrocarbonees, telles que les isoparaffines et notamment I'iso- 
dodecane. 

35 [0062] Les compositions selon I'invention peuvent egalement comprendre d'autres pigments et/ou charges que ceux 
cites ci-dessus, c'est-a-dire des pigments non fluorescents et/ou des charges ne presentant pas de propriete soft-focus. 
[0063] On peut citer, parmi les pigments mineraux non fluorescents, les dioxydes de titane, de zirconium ou de 
cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, les nacres telles que le mica recouvert 
d oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane colore. 

40 [0064] Les pigments "mineraux non fluorescents peuvent etre presents dans les compositions selon I'invention a une 
teneur pouvant aller jusqu'a 10% en poids, par rapport au poids total de la composition. Pour un meilleur effet soft- 
focus, les pigments mineraux sont de preference presents a une teneur inferieureou egale a 5% en poids, de preference 
encore inferieure ou egale a 2,5% en poids, par rapport au poids total de la composition. 

[0065] Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, et les laques couramment employees pour 
45 conferer aux levres et a la peau un effet de maquillage, qui sont des sels de calcium, de baryum, d'aluminium ou de 

zirconium, de colorants acides tels que les colorants halogeno-acides, azoiques ou anthraquinoniques. 

[0066] Ces pigments peuvent etre traites de maniere a rendre leur surface hydrophobe; ce traitement peut etre 

effectue selon les methodes connues de I'homme du metier; les pigments peuvent notamment etre enrobes par des 

composes silicones tels que des PDMS et/ou par des polymeres. 
50 [0067] Les pigments non fluorescents peuvent etre presents dans la composition de I'invention a une teneur allant 

de 0 a 10 %, en poids par rapport au poids total de la composition. Toutefois, dans une forme preferee de realisation 

de I'invention, la composition est exempte de pigments non fluorescents. 

[0068] Parmi les charges, on peut citer toutes les charges, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires, 
classiquement utilisees dans le domaine cosmetique et qui ne presentent pas de proprietes soft-focus. On peut citer 
55 le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon et.de polyethylene, le Teflon, I'amidon, le nitrure de bore, les 
microspheres telles que I'Expancel (Nobel Industrie), les micro-eponges comme le Polytrap (Dow Corning) et les mi- 
crobilles de resine de silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple). 

[0069] Ces charges ne presentant pas de propriete soft-focus peuvent etre presentes dans la composition a raison 
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de 0-20 % en poids, de preference de 2-15 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 
[0070] Les compositions selon Invention peuvent egaiement comprendre des nacres. Par nacres, tl faut comprendre 
des particules irisees qui reflechissent la lumiere. , 
[0071] Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0-20 % en poids, de preference de 2-ib 
% en poids par rapport au poids total de la composition. Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre na- 
turelle, ie mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth a.nsi que 

le mica titane colore. . , 

[0072] Les compositions selon I'invention peuvent egaiement comprendre d'autres colorants que ceux deja cites 
comme par exemple les colorants hydrosoiubles ou liposolubles choisis parmi les colorants usuels du domaine con- 
sider^ tels que le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de quinoleine, le sel tnsodique 
d'amarante le sel disodique de tartrazine, le sel monosodique de rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xantho- 
phylle le Rouge Soudan III (nom CTFA D&C red 17), la luteine, le vert de quinizarine (nom CTFA DC green 6), e 
pourpre d'Alizurol SS (nom CTFA DC violet N°2), les derives carotenoYdes comme le lycopene, le beta-carotene, la 
bixine, la capsanteine, et/ou leurs melanges. m . 

[0073] Les compositions de I'invention comprennent en outre un milieu cosmetiquement et/ou physiologiquement 
acceptable c'est-a-dire un milieu compatible avec la peau, autrement dit toute zone cutanee du corps et du visage. 
[0074] La composition selon i'invention peut eventuellement comprendre une phase aqueuse qui peut comprendre 
de I'eau, une eau florale telle que I'eau de bleuet et/ou une eau minerale telle que I'eau de VITTEL, I'eau de LUCAS 
ou I'eau de LA ROCHE POSAY et/ou une eau therrnale. 

[0075] Les compositions de I'invention peuvent ainsi se presenter sous la forme d'une composition anhydre ou d une 
emulsion huile-dans-eau (H/E), une emulsion eau-dans-huile (E/H), une emulsion multiple ou une solution multiphasee. 
Elles peuvent egaiement se presenter sous la forme d'une dispersion vesiculate, par exemple sous la forme d'une 
phase huileuse dispersee dans une phase aqueuse et stabilisee par des liposomes. 

[0076] Dans le cas oil la composition selon I'invention est une emulsion, elle peut comprendre des composes am- 
phiphiles c'est-a-dire des composes comprenant a la fois une partie lipophile (partie apolaire) et une partie hydrophile 
(partie polaire) et pouvant s'adsorber a une su rface ou une interface. De tels composes sont par exemple les tensioactifs 

et les co-tensioactifs. ^..^ . ^ . 

[0077] Comme tensioactif H/E, on peut citer notamment (CTFA) : I'acide stearique combine a la triethanolamme, le 
melange de mono et distearate de glycerol, le lauroyl sarcosinate de sodium, le cetearyl-glucoside, le PEG-40 stearate, 
le sorbitan tristearate, le sorbitan stearate, le polysorbate 60, le melange sorbitan stearate/sucrose cocoate, le melange 
de glyceryl stearate/PEG-100 stearate, le PEG-400, le stearate de glyceryle, le melange de PEG-6/PEG-32/glycol 
stearate. Comme tensioactif E/H, on peut citer notamment le melange polyglyceryM isostearate/ cetyldimethicone 
copolyol/ hexyl laurate et le melange Mineral oil/petrolatum/ozokerite/glyceryl oleate/alcool de lanohne. 
[0078] Lorsque la composition selon I'invention comprend des tensio-actifs, ceux-ci font partie de la fraction non 
volatile de la phase grasse et sont done pris en compte dans le calcul de n 1 . 

[0079] De preference, la composition selon I'invention se presente sous la forme d'une emulsion E/H . 
[0080] La composition selon I'invention peut comprendre en outre tout additif usuellement utilise dans le domaine 
cosmetique tels que des antioxydants, des filtres UV, des colorants, des parfums, des huiles essentielles, des con- 
servateurs des actifs cosmetiques, des hydratants, des vitamines, des sphingolipides, des polymeres liposolubles 
notamment hydrocarbones, tels que le polybutene, les polyalkylenes, les polyacrylates et les polymeres silicones com- 
patibles avec les corps gras, et/ou leurs melanges. 

[0081 ] Ces additifs peuvent etre presents dans la composition a raison de 0-1 5% en poids, par rapport au poids total 
de la composition. 

[0082] Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes complementaires, et/ou 
leur quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou 
substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

[0083] Les compositions selon I'invention peuvent se presenter sous la forme d'un produit cosmetique et notamment 
sous la forme d'un produit de maquillage, en particulier un fond de teint, un anticerne, un produit de maquillage pour 
le corps ou bien encore d'un produit de soin pour le corps et/ou le visage. 

[0084] Les compositions peuvent egaiement se presenter sous la forme d'un produit de soin de la peau et/ou du 
corps, comme une creme ou un gel blanchissants ou comme un produit de soin conferant a la peau uniformite et/ou 
homogenelte et/ou transparence et/ou aspect de porcelaine. 

[0085] Les compositions selon I'invention peuvent etre preparees seion les methodes de preparation classiques bien 
connues de I'homme du metier. 

[0086] La presente invention a encore pour objet un precede non therapeutique de maquillage de la peau, caracterise 
par le fait que I'on applique sur la peau une composition telle que definie ci-dessus. 

[0087] La presente invention a encore pour objet ^utilisation d'au moins une charge «soft-focus» et d'au moins une 
substance fluorescente dans une composition comprenant au moins une phase grasse comprenant une fraction non 
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volatile dans le but de conferer a la peau un effet soft-focus ameliore. 

r0088] La presente invention a encore pour objet i'utilisation d'au moins une charge -soft-focus, et d au moms une 
substance fluorescente pour la preparation d'une composition comprenant au moins une phase grasse comprenant 
une fraction non volatile, dans le but de conferer a la peau un effet soft-focus ameliore. 
s [0089] Les exemples suivants illustrent I'invention. Dans ces exemples, les proportions indiquees sont des pourcen- 
tages en poids. 

EXEMPLE 1 : 

10 [0090] La Demanderesse a realise les compositions de Fond de Teint suivantes : 
Formule : 
Phase A : 

15 

[0091] 

- melange de poly dimethylsiloxane a groupements alpha-omega oxyethylene oxypropylene (58/42) el . de cycle- 
pentadimethylsiloxane (85/15) vendu sous la denomination commerciale « Abil EM 97 » par la societe GOLDS- 

20 CHMIDT 6,64% 

- mono-di-glycerides d'acide iso-stearique esterif ies par de I'acide succinique non stabilises vendu sous la denomi- 
nation commerciale « Imwitor 780 K » par la societe HULS 2,21% 

25 - cyclopentadimethylsiloxane (viscosite: 4 est) qsp 1 00% 

- polydimethylsiloxane (viscosite: 1 0 est) 4,05% 
iso-dodecane 4,6% 

30 

Phase A 1 : 
[0092] 

35 - cyclopentadimethylsiloxane (viscosite: 4 est) 2,7% 

- 2,5-thiophenediylbis(5-tert-butyM,3-benzoxa2ole) vendu sous la denomination commerciale « Uvitex OB » par 
Ctba X% 

40 . resine polyamide fluorescente coloree en orange vendue sous la denomination commerciale « Flare 911 Orange 
4 » par Sterling Industrial Colors Y% 

Phase A2 : 
45 [0093] 

- talc de taille moyenne des particules 1 ,8 micron vendu sous la denomination commerciale « Talc P3 » par Nippon 
Talc 8% 

so Phase B : 

[0094] 

- eau demineralisee sterilisee 46,55% 
sulfate de magnesium, 7 H20 0,7% 
conservateurs 0,25% 



55 
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[0095] Les valeurs pour X et Y et les resultats obtenus sont rassembles dans le tableau I suivant : 



Tableau I 



5 


Formule 


% de X (pigment fluorescent 
blanc) 


% de Y (pigment flurescent 
orange) 


AE 


Effet soft focus Th/Td 




Formule 
n°1 


0 


0 


44,8 


1,35 


10 


Formule 
n°2 


0,5% 


0 


49,6 


1.6 




Formule 
n°3 


0 


1,17 


64 


1,5 


15 


Formule 
n°4 


1.3 


1.5 


52,7 


1,8 



30 



40 



45 



50 



55 



[0096] Dans tous les cas, le rapport en poids de la charge « soft-focus » sur la fraction non volatile de la phase 
grasse est ega! a 0,62. 

20 Mesure de AE : 

[0097] Un film de chaque formule, d'epaisseur controlee, a savoir 90 urn, a ete etale sur une plaque de contraste 
noir/blanc Les mesures colorimetriques ont ete effectuees a Taide d'un colorimetre CR300 de MINOLTA. 
[0098] Les resultats sont donnes dans le systeme (L, a, b) dans lequel L represente la luminance, a represente I'axe 
25 rouge-vert (-a = vert, +a = rouge) et b represente I'axe jaune-bleu (-b =bleu, +b =jaune). AE, qui mesure la vanation 
de couleur totaleAE, est calcule a partir des variations AL, Aa et Ab selon la formule suivante : 



AE = V(AL) 2 +(Aa) 2 +(Ab) 2 
[0099] Plus le AE est eleve, plus la composition est transparente et meilleur est son effet soft-focus. 
Mesure de I'effet soft-focus : 

35 [01 00] Un film de chaque formule, d'epaisseur controlee, a savoir 1 0 u.m, a ete etale sur une lame de quartz acreuset. 
a°) mesure deTh : 

[0101] Th est la transmittance hemispherique : elle est definie par le rapport entre I'intensite lumineuse recue par 
I'echantillon teste et I'intensite lumineuse transmise par cet echantillon et restituee par cet echantillon dans toutes les 
directions. 

[0102] Elle est mesuree a I'aide d'un spectrophotometre VARIAN Cary 300 et d'une sphere d'integration de marque 
Labsphere placee derriere I'echantillon, selon le protocole suivant : on utilise le spectrophotometre en mode de trans- 
mission diffuse, pour un spectre de 400 a 700 nm. On se place en mode transmission %T, a une vitesse de balayage 
a 240 nm/mn, en « double reverse ». On fait une « baseline correction » en faisant la mesure d'une lame vide de 
reference. Ceci donne la valeur maximale de I'intensite qui peut etre transmise. On place la lame de quartz contenant 
I'echantillon dans le compartiment de mesure. On mesure Th. 

b°) mesure de Td : 

[01 03] Td est la transmittance directe : elle est definie par le rapport entre I'intensite lumineuse recue par I'echantillon 
et I'intensite lumineuse restituee par cet echantillon dans le meme axe. Td est done une partie deTh. 
[0104] Elle a ete mesuree a I'aide du meme spectrophotometre que pour Th selon le protocole decrit suivant : on 
utilise le spectrophotometre en mode de transmission directe, pour un spectre de 400 a 700 nm. On se place en mode 
transmission %T, a une vitesse de balayage 240 nm, en mode double. On place une lame de quartz vide dans le 
compartiment de reference et la lame de quartz contenant I'echantillon dans le compartiment de mesure. On mesure Td. 
[0105] Les quantites Th et Td sont les moyennes des valeurs spectrales mesurees. 
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[0106] Plus le rapport Th/Td se rapproche d'une valeur comprise entre 1 et 3, tout en tendant vers 2, avec une valeur 
pour Th proche de 1 00%, meilleur est I'effet soft-focus et plus transparente est la composition. 
[0107] Si on compare la formule n° 1 avec la formule n°2, on s'apercoit que I'on a une valeur de soft-focus plus 
proche de 2, done le pigment fluorescent blanc a ameliore I'effet soft-focus. On constate le meme phenomene entre 
5 la formule n°3 et la formule n°1. , 

[0108] De plus, de facon surprenante, ces formules n°2 et 3 qui contiennent pourtant plus de matiere pulverulente 
que la formule n°1, sont beaucoup plus transparentes a ('application (elles presentent un AE plus eleve). Ainsi, la 
presence de pigments fluorescents apporte un effet enlumineur qui eclaire le teint. 

[0109] Le meilleur compromis est obtenu avec la formule n°4 , avec la valeur de Th/Td la plus proche de 2 et un tres 
10 bon effet enlumineur. 

[0110] Ainsi pour une quantite de charge «soft-focus» fixee (ici 8% de talc de taille moyenne des particules 1 ,8 
micron), I'ajout de pigments fluorescents permet de maniere efftcace et surprenante, d'ameliorer I'effet soft focus et 
d'apporter en plus un effet lumineux. 



15 



25 



35 



Revendications 



1. Composition cosmetique, en particulier de maquillage et/ou de soin, comprenant au moins une phase grasse 
comprenant une fraction non volatile, et au moins une substance fluorescente, caracterisee en ce que ladite com- 

20 position comprend au moins une charge « soft-focus» et en ce que le rapport en poids de la charge « soft-focus» 

sur la fraction non volatile de la phase grasse est compris entre 30 :70 a 50 :50. 

2. Composition selon la revendication 1 telle que la charge « soft-focus » est choisie parmi les charges conferant a 
la composition au moins I'une des proprietes suivantes : 



- 1 °) la composition presente un effet soft-focus Th/Td allant de 1 a 3, de preference encore allant de 1 ,7 a 2,3, 
et ce pour une valeur de Th allant de 70% a 1 00%, ou Th est la transmittance hemispherique de la composition 
et Td est la transmittance directe de la composition, 

so - 2°) la composition presente un AE superieur ou egal a 30, de preference encore superieur ou egal a 45, 

ou 



AE = 7(AL) 2 +(Aa) 2 +(Ab) 2 

et L represente la luminance, a represente I'axe rouge-vert (-a = vert, +a = rouge) et b represente I'axe jaune- 
bleu (-b =bleu, +b =jaune) dans le systeme (L, a, b), 

3°) la composition verifie la relation suivante : 
40 o<lrii - n 2 l <0,3 et-tJe preference encore, 0<ln 1 - n 2 l <0,15, 

dans laquelle n 1 est I'indice de refraction moyen de la fraction non volatile de la phase grasse et n 2 est I'indice 
de refraction moyen de la charge. 

3. Composition selon la revendication 2 telle que la charge « soft-focus » est choisie parmi les charges conferant a 
45 la composition I'ensemble des proprietes 1°) a 3°). 

4. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 3 telle qu'elle presente un effet soft-focus Th/Td allant 
de 1 a 3, de preference encore allant de 1 ,7 a 2,3, et ce pour une valeur de Th allant de 70% a 100%, ou Th est 
la transmittance hemispherique de la composition et Td est la transmittance directe de la composition. 

50 

5. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 3 telle qu'elle presente un AE superieur ou egal a 30, 
de preference encore superieur ou egal a 45, 



55 AE= V(AL) 2 +(Aa) 2 +(Ab) 2 

et L represente la luminance, a represente I'axe rouge-vert (-a = vert, +a = rouge) et b represente I'axe jaune-bleu 
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(-b =bleu, +b =jaune) dans le systeme (L, a, b). 

6. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 3 telle qu'elle verifie la relation suivante : 
0<ln« - n«l <0.3 etde preference encore, 0< la, - n 2 l £0.15, 

dans laqueile n, est I'indice de refraction moyen de la fraction non volatile de la phase grasse et n 2 est I .ndice de 
refraction moyen de la charge. 

7. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que la charge « soft-focus » est choisie 
parmi les charges verifiant la relation suivante : 

CPVC - 30%(CPVC) < CPV < CPVC - 10%(CPVC) 

dans laquelle : 

CPV =v^ x10 ° 



ou : 

V est le volume total de la charge, 
- V est le volume de la fraction non volatile de la phase grasse, 

. et 

cpvc= vTVh x10 ° 



- Vh est le volume de la fraction non volatile de la phase grasse juste necessaire pour combler les Interstices 
entre les particules de la charge. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes telle que la charge . soft-focus » a une taille 
moyenne des particules inferieure ou egale a 15 microns. 

9. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes telle que la charge « soft-focus » est non 
spherique. 

10. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que la charge « soft-focus » est choisie 
parmi la sflice le talc, les composites silicel/TO 2 ou silice/oxyde de zinc, la poudre de polyethylene, la poudre 

" d'amidon, la poudre de nylon, les poudres de copolymers styrene/acrylique et/ou leurs melanges. 

1 1 . Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que la charge « soft-focus . est du talc 
de taille moyenne des particules inferieure ou egale a 3 microns. 

1 2 Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que la charge « soft-focus* est presente 
" dans la composition a une teneur allant de 0,1 a 20%, de preference encore de 8% a 15%, en po,ds par rapport 
au poids total de la composition. 

13. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que les substances fluorescentes sont 
choisies parmi les pigments fluorescents organiques. 

14 Composition selon la revendication 13 telle que lesdits pigments fluorescents sont choisis parmi les resines colo- 
' rees de polyamide et/ou de formaldehyde/benzoguanamine et/ou de melamlnefformaldehyde/sulfonamide parmi 
les co-condensats aminotriazine/formaldehyde/sulfonamide colores et/ou parmi les paillettes polyester metallisees 
et/ou leurs melanges. 

1 5. Composition selon la revendication 1 3 telle que les pigments fluorescents sont choisis parmi les derives du stilbene, 
en particulier les polystyrylstilbenes et les triazinstilbenes, les derives coumariniques, en particular les hydroxy- 
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coumarines et les aminocoumarines, les derives oxazole, benzoxazole, imidazole, triazole, pyrazoline, les derives 
du pyrene et les derives de porphyrine et/ou leurs melanges. 

16. Composition selon la revendication 15 telle que les pigments fluorescents sont choisis parmi le 4,4'-bis[(4,6-dia- 
5 nilino-1 .S.S-triazin-S-yOaminojstilbene^.^-disulfonate de sodium, le 2,5 thiophene di-yl bis(5 ter-butyl-1 ,3 ben- 

zoxazole), le distyryl-4,4' biphenyle sulfonate di-sodique et/ou leurs melanges. 

17 Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes telle que les substances fluorescentes sont 
presentes dans la composition, a une teneur allant de 0,1 a 20%, de preference de 0,1 a 15%, de preference 
io encore de 0,5 a 3%, en poids, par rapport au poids total de la composition. 

18. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que la fraction non volatile de la phase 
grasse comprend une ou plusieurs huiles choisies parmi I'huile de sesame, la lanoline, le myristate d'isopropyie, 
I'huile de mygliol, le neopentanoate d'isostearyle, le palmitate d'ethyl-2-hexyle, I'huile de ricin, I'acety I -citrate de 
15 tri-butyle, l'octyl-2-dodecanol, le N-pentanoyl-2-octyl dodecylamine, les polydimethylsiloxanes et/ou leurs melan- 

ges. 

19 Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que la fraction non volatile de la phase 
grasse est presente dans la composition a une teneur pouvant aller de 1 a 85%, de preference encore de 1% a 
20 30%, en poids, par rapport au poids total de la composition. 

20. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que la phase grasse comprend en outre 
des huiles volatiles. 

25 21 Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle qu'elle comprend en outre des pigments 
mineraux non fluorescents a une teneur inferieure ou egale a 5% en poids, de preference inferieure ou egale a 
2,5% en poids, par rapport au poids total de la composition. 

22. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que la composition est exempte de 
30 pigments non fluorescents. 

23. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle qu'elle comprend en outre un milieu 
cosmetiquement et/ou physiologiquement acceptable. 

35 24. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle qu'elle comprend en outre une phase 
aqueuse. 

25. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle qu'elle se presente sous la forme d'une 
emulsion E/hrl. 

26 Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes telle qu'elle comprend en outre un additif 
choisi parmi les antioxydants, les filtres UV, les colorants, les parfums, les huiles essentielles, les conservateurs, 
les actifs cosmetiques, les hydratants, les vitamines, les sphingolipides, les polymeres liposolubles notamment 
hydrocarbones, tels que le polybutene, les polyalkylenes, les polyacrylates et les polymeres silicones compatibles 
avec les corps gras. 

27 Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle qu'elle se presente sous la forme d'un 
produit cosmetique et notamment sous la forme d'un produit de maquillage, en particulier un fond de teint, un 
anticerne, un produit de maquillage pour le corps ou bien encore d'un produit de soin pour le corps et/ou le visage. 

28. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle qu'elle se presente sous la forme d'un 
fond de teint, d'une laque a levres ou d'un rouge a levres. 

29. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes telle que le rapport en poids de la charge 
55 « soft-focus » sur la fraction non volatile de la phase grasse est compris entre 30 :70 a 50 :50. 

30. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes se presentant sous forme fluide ou solide, 
a ('exclusion des formes poudres. 
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31. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes se presentant forme fluide, sous forme pa- 
teuse, sous forme semi-solide, et sous forme solide a ^exclusion des formes poudres. 

32. Procede non therapeutique de maquiilage de la peau, caracterise par le fait que Ton applique sur la peau une 
5 composition telle que definie a I'une quelconque des revendications 1 a 31 . 

33. Utilisation d'au moins une charge « soft-focus » et d'au moins une substance fluorescente dans une composition 
comprenant au moins une phase grasse comprenant une fraction non volatile dans le but de conferer a la peau 
un effet soft-focus ameliore. 

10 

34. Utilisation d'au moins une charge « soft-focus » et d'au moins une substance fluorescente pour la preparation 
d'une composition comprenant au moins une phase grasse comprenant une fraction non volatile, dans le but de 
conferer a la peau un effet soft-focus ameliore. 

15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



14 



EP 1 099 437 A1 



J Office europeen R App0RT DE RECHERCHE EUROPEENNE 
des brevets 



Numoro de la demande 

EP GO 40 3G44 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie 



A S D 



A,D 



Citation du document avec indication, en cas de besoin, 
das parties pert inentes 



Revindication 
concemee 



EP 0 087 060 A (A.W.FABER-CASTELL) 
31 aout 1983 (1983-08-31) 



* exemples 1-4 * 

EP O 370 470 A (ESTEE LAUDER INC.) 
30 mai 1990 (1990-05-30) 



* colonne 4, ligne 18 - colonne 7, ligne 
17 * 

FR 2 741 261 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 
23 mai 1997 (1997-05-23) 

* revendi cations 11,12 * 

DATABASE WPI 
Week 199133 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 
AN 1991-242246 
XP002142983 

& JP 03 157315 A (TANAKA), 
5 j uillet 1991 (1991-07-05) 

* abrege * 



le present rapport a ete etabli pour toutes les revindications 



1-7, 

10-13, 

15, 

19-23, 
26-28, 
30-32 



1-7, 

10-14, 

17-20, 

22,23, 

26-28, 

30-32 



1,15 



CLASSEMENT DE LA 
DEMANDE (tntC1.7) 



A61K7/48 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnlCI.7) 



A61K 



Ueu de la recherche 

BERLIN 



Dale dachevement de ia recherche 

15 fevrier 2001 



Alvarez Alvarez, C 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES 

X : particulierement pertinent a liri seul 

Y : particulierement pertinerrt en combinaison avec un 

autre document de la meme cat6gorie 
A : arrifere-pian technotogiquc 
O : divulgation non-6crite 
P : document intercalate 



T : theorie ou principe a la base de ("invention 
E : document de brevet anterieur, mais publle a la 

date de depot ou apres cette date 
O : cite dans la demande 
L : cite pour d'autres raisons 

& : membire de la meme famine, document correspondant 



BNSDOCtD: <EP 1 099437 A1J_> 



15 



EP 1 099 437 A1 



ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. 



EP 00 40 3044 



La presents annexe indique les membres de la famille de brevets relatits aux documents brevets cites dans te rapport de 
recherche europeenne vise ci-dessus. 

Lesdits members sont contenus au fichier informatique de TOffice europeen des brevets a la date du 

Les renseignements lournis sont donnes a litre indicatil et n'engagent pas la responsabilite de I'Office europeen des brevets. 

15-02-2001 



Document brevet cite 
au rapport de recherche 



Date de 
publication 



Membre(s) de ta 
famille de brevet(s) 



Date de 
publication 



EP 87060 


A 


31-08- 


1983 


DE 


3204636 A 


25-08-1983 








DE 


3364460 D 


21-08-1986 










JP 


58198410 A 


18-11-1983 


EP 370470 


A 


30-05- 


1990 


CA 


2003346 A 


23-05-1990 








DE 


68910477 D 


09-12-1993 










DE 


68910477 T 


07-04-1994 










JP 


2200612 A 


08-08-1990 










US 


5143723 A 


01-09-1992 










US 


5324506 A 


28-06-1994 


FR 2741261 


A 


23-05- 


•1997 


DE 


19646804 A 


22-05-1997 








GB 


2307639 A,B 


04-06-1997 










JP 


9183714 A 


15-07-1997 










US 


5830446 A- 


03-11-1998 


JP 3157315 


A 


05-97- 


•1991 


AUCUN 





Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de rOffice europeen des brevets. No.12/82 



BNSDOCID: <EP 1099437A1J_> 



16 



